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(54) GREASE COMPOSmON FOR CONSTANT VELOCITY JOINT 

(57)Abstract 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a grease composition for a constant velocity joint comprising 
a base oil, a specific thickener, an organic molybdenum compound and a calcium salt, capable of 
efficiently lubricating the constant velocity joint, effectively reducing an abrasion and preventing a 
generation of a vibration and useful for the plunging-type constant velocity joint 
SOLUTION: This grease composition for a constant velocity joint comprises (A) a base oil, (B) a 
urea-based thickener, (C) an organic molybdenum compound consisting of a molybdenum 
dithiocarbamate and a molybdenum dithiophosphate, (D) a calcium salt such as calcium (over based) 
salts of a petroleum sulfonic acid, an alkyl aromatic sulfonic acid, salicylate, phenate and an oxidized 
wax and, optionally, (E) a sulfur-phosphorus-based extreme-pressure agent such as a sulfurized fat 
and oil, a polysulphide, a (thio)phosphate, a phosphite and a zinc dithiophosphate and, preferably, 
contains 1-25wt% component B, 0.1-10wt.% component C, 0.5-1 5wt.% component D, 0.1-10wt.% 
component E. 
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